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Inventia se refera la un procedeu 
de obtinere a etilmercaptanului, utilizatTn 
sinteza produselor organice cu sulf, prin 
reactia de aditie a hidrogenului sulfurat 
la etilenS Tn prezenta unui catalizator. 5 

Este cunoscuta obtinerea industri- 
al a etilmercaptanului, din alcool etilic si 
hidragen sulfurat, procedeu care are 
Tnsa, o serie de dezavantaje. 

Este cunoscuta reactia de aditie a 10 
hidrogenului sulfurat la olefine. Cu toate 
ca reactia are loc la cald, conversia olefi- 
nei este mica si depinde Tn mare masura 
de natura catalizatorului folosit. Ceilalti 
parametrii care intervin sunt: tempera- 15 
tura, presiunea. raport molar H 2 S/ ole- 
fina; timp de contact. 

Un prim grup de catalizatori care 
au fost propusi pentru obtinerea etilmer- 
captanului prin reactia catalitica dintre 20 
etilenS si hidrogen sulfurat, Tl repreziota 
metalele platinice, sau perechi de metale 
alese din grupa Vlll-a a sistemului perio- 
dic (Fe, Ni, Co], nu metalele platinice 
(RO 44309). 25 

Acesti catalizatori s-au utilizatfara 
suport sau pe suport de silice. Randa- 
mentul obtinut Tn etilmercaptan a fost de 
maximum 67%. 

S-au obtinut pragrese Tn privinta 30 
randamentului Tn etilmercaptan, folosind 
catalizatori acizi, de.tipul: fosfomolibde- 
nic, fosfovolframic; pe alumina sau silice 
(US 3036133]. Randamentul maxim 
obtinut a fost de 70%, rezultand si o 35 
proportie mare de dietilsulfura, ca pro- 
dus secundar. 

0 mica ameliorare, Tn privinta se- 
lectivitStii Tn etilmercaptan, s-a obtinut 
prin utilizarea catalizatorului de alumina 40 
impregnate cu cromati sau molibdati sau 
volframati alcalini (US 3257464). Ran- 
damentul maxim Tn etilmercaptan a fost 
de 75 %. 

Un catalizator mai eficientTn obti- 45 
nerea etilmercaptanului la o temperatura 
cuprinsa Tntre 250 si 350°C si timp de 
contact Tntre reactanti de 10... 40 s, a 
avut compozitia : 4... 8 % Ni, 13... 25 W 
pe aluminS (FR 2.330.647). Cu acest 50 
catalizator, s-a obtinut un randament Tn 
etilmercaptan de p§na la 80 %, 
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Procedeul conform inventiei. pen- 
tru obtinerea etilmercaptanului prin reac- 
tia de aditie a hidrogenului sulfurat la eti- 
lena, Tn prezenta de catalizator, Tnlatura 
dezavantajele aratate, prin aceea ca re- 
actia decurge la un raport molar H 2 S/ 
etilena de 2,5.. .6 ; 1 , la 0 presiune de 2 
...5 bari Tn prezenta de catalizator con- 
stituit din amestecul 2. ..6 % NiO, 10... 
16%Mo0 3 , 78... 88 % alumina, Tn greu- 
tate. 

Inventia prezinta ca avantaje: 

- prin catalizatorul propus, se asi- 
gura 0 conversie ridicata a etilenei, cat si 
0 selectivitate Tn etilmercaptan mai buna, 
decatTn cazul foiosirii altor catalizatori; 

- se asigura consumuri specifice 
de materii prime, reduse, separare mai 
usoara a produselor de reactie datorita 
selectivitatii mari, lipsa apelor reziduale. 

Catalizatorul indicat in procedeu 
se poate prepara prin doua metode: 

- a. catalizatorul de aditie se pre- 
para pornind de la un gel de alumina Tn 
suspensie apoasa, Tn care se introduce 
solutia sarurilor de Ni si Mo Tn cantitatile 
corespunzatoare compozitiei. Se face 0 
amestecare foarte buna, apoi se ustica 
Tn etuva. iar apoi se extrude. Prin calci- 
nare, sarurile de Ni si Mo formeaza oxizii 
dispersanti Tn alumina; 

- b. catalizatorul cu compozitia 
prezentata se prepara prin metoda im- 
pregnarii. Astfel, peste pastilele de alu- 
mina, se toarna solutia unor saruri solu- 
bile de Ni si Mo. 

Prin calcinarea amestecului, dupa 
un regim stabilit, se obtine catalizatorul 
Tn care oxizii de Ni si Mo sunt dispersati 
Tn alumina. 

Catalizatorul preparat prin una din 
metodele prezentate este utilizat Tn 
sinteza etilmercaptanului din etilena si hi- 
drogen sulfurat. Pe langa catalizator, pa- 
rametrii care intervin Tn randamentul de 
obtinere a etimercaptanului prin proce- 
deul amintit sunt: 

-temperatura; 

- timp de contact; 

- raport molar H 2 S/C a H 4 ; 

- presiune. 

Temperatura de lucru indicata 
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este de 280...340°C. La temperaturi 
mai mari de 34CTC, apare pericolul poli- 
merizarii etilenei, iar la temperaturi sub 
280°C, viteza procesului este prea mica. 

Timpul de contact trebuie sa fie 5 
de 10... 40 s, fiind posibila variatia tem- 
peraturi! Tn proportie inversa cu timpul 
de contact al reactan^ilor cu masa catali- 
tica. Se obtin randamente apropiate Tn 
etilmercaptan, Tn cazul operarii la 320°C xo 
?i timp de contact de 20 s, si la o tem- 
perature de 280°C, timpul de contact 
este de 20 s. 

Un alt parametru care intervine 
este raportul molar H 2 S/C 2 H 4 . Pentru a 15 
obtine o proportie cat mai mica de dietil- 
sul-fura si dect o selectivitate mare Tn 
etilmercaptan este indicat sS se iucreze 
la un raport molar de [2,5. ..6) : 1 . 

Sinteza av§nd loc Tn faza gazoasa, 20 
este avantajos sa se Iucreze, la 0 pre- 
siune superioara celei atmosferice, de 
pana la 5 bari. 

Se dau, Tn continuare, 3 exemple 
de realizare a procedeului, conform in- 25 
ventfei, un catalizator care are compozi- 
tia : 4% NiO, 12 % Mo0 3 . 84 % alu- 
mina. 

Exemplul 1. Intr-un reactor catali- 
tic, TncSrcat cu catalizatorul prezentat, 30 
se introduce un amestec de etilena si hi- 
drogen sulfurat la un raport molar de 4 
: 1 ?i se opereazS la o temperatura de 
320°C, la 0 presiune de 4 bari si un 
timp de contact Tntre reactanti de 30 s. 35 

Se obtine o conversie a etilenei de 
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77,24%, iar selectivitatea Tn etilmercap- 
tan este de 91,56 %. 

Exemplul 2. In reactorul catalitic, 
peste catalizator, se introduce un flux de 
gaze Tn care raportul molar HgS/^H,, = 
6 : 1 si se opereaza la o temperatura de 
320°C, la 0 presiune de 4 bari si un 
timp de contact Tntre reactanti de 30 s. 

In aceste conditii, se obtine 0 con- 
versie a etilenei de 86,20 %, iar selecti- 
vitatea Tn etilmercaptan este de 91 ,8 %. 

Exemplul 3. Se introduce in reac- 
torul catalitic H 2 S si C^H^, Tn raport molar 
de 6 : 1 si se opereaza la o temperatura 
de 320°C, la o presiune de 4 bari si la 
un timp de contact Tntre reactanti de 
20s. 

In aceste conditii, conversia in eti- 
lena este de 80,53 %, iar selectivitatea 
Tn etilmercatan este de 92,3 %. 

Revendicare 

Procedeu catalitic de obtinere a 
etilmercaptanului prin reactia de aditie a 
H 8 S la etiiena la 0 temperatura Tn inter- 
vals 250...350°C, la un tirjip de contact 
Tntre reactanti de 10... 40 s, caracteri- 
zat prin aceea ca, reactia decurge la un 
raport molar H 2 S/ etilena de 2, 5... 6 : 
1 , la 0 presiune de 2... 5 bariTn prezenta 
de catalizator constituit din amestecul 2 
...6%NiO, 10...16%Ma0 3 , 78.. .88% 
alumina, Tn greutate. 
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